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©TransparentesScheiben-Verbundsystem 



Sterne, bestehend aus a) ^*3elen Ober- 

methacrylat-Makromonomeren der Formei 



R - (CH2 - 



CH3 

c)„- 

COOCH3 



(1) 



worm R for eine radmalUch polv^ens^er^^^^^ 

steht und n «> 5,^^.3 lOoSoO Dalton Itegt 

? ? (IE) 
CHo = C - COR4 

worin R, fur einen AIIcy.««. mh 2-20 Kohtenstoffetomen 
steht, darstellt. 



Ul 
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Die folgendenAngabenslnd den vom Anmelder e^^^^^^ 
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Stand der Technlk 

Pfropfeiastomeren aus Cl-C8-AJkvIarr^« r^*^*^"""*^" =^ ^50 000undggns.lo3r^^^ 
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Aufgabe und Ldsung 
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R - (CH2 - c)n - K 
COOCH3 



CH3 

(X) 



wonn 



der Makromonomeren im Bere.ch 5W- IM (^C^Uon he^^^ ^^^^ 



CH2 = i-Q- 

R.farWasserstoff.McthylundworinQfareincnbifunktionene„Rcst.au^^^^^ 



wonn 



-Lox-; -0I-X-; Xn-X-; -N-^-X-; -{^-^ 

R2 ^2 

wobeiR.Wasserstoffoderei„ehAlkylrest^tlbis24Koh,enstof^^^^^^^ 

men, bedeutet. ^ , . ^ . Kr^uipnstoffatomen. vorzugsweise fiir einen Alkylidenrest, der 

't."Uvk^R.uchi.A»ohluB..OS-A5028»7.i»»G™pp.d.rFon«lIV»Up,«l... 



COOR3 

CH2 - i - CH2 - 



H <j 

-CH2CH2-S-; -CH2CH2-N-C-CH2-CH2-S- 

"Sl'SScrylat-ComonomerenindenKammpolyme^^^ 
H 

CH2 » C - COOR4 (^^^ 
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rarSJl s'feh?'"'''*"^''^'' ««• Ethyl. Butyl. iso-Butyi. 2-Ethylhexyl and ganz besonde« bevor«igt 

bisMO SSSatf •^'"""Po'y°>«"^n ^ «egt im Berelch 50 000 bis 2 000 000. vonnigsweise 100 000 

einem Est'^Twifft^^ als L6su„gspoly„.erisation. z. B.nn 

tur im Reaktor wird vorteiUiaft durch SrSr W^rad C S^i?^^ 

Stunden weiterlaufen. beispiebwefee liK^^t 12 LLmde^T?,?^^ Reaktion noch einige 

spielsweise aus der Klasse der HA^ fSi^I;!. iS! \ ^ Vorteilhaft kann dann ein StabUisator. bei- 
Oblichen Mengen (vgl uVmL"„i^nry?^^^^^^ den 
werden. Das Polymere kann durch Au/fSllen mit MpfhT^«r»-„J? ^ locxit), zugesetzt 

dem Extruder. Das Polymere ha^die O^Ste^ i^lt^^^^^^^^ Z^^^ ^"^^ Entgasung auf 

der Formel I bedient deV VeS^J^St^^^^ Hersteliu,«der Makromonom^n 

Beispielsweise kSnnen die Verbindungen der Formel I. worin RmT 
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Ri o 
CH2 = c - - o - 



CH2CH2 - s - 



(MltVcSsa^SoS^odt dia^^^ (Meth)acrylsaun.anhydrid Oder 

saureester-Katalysc crhalten weiS. (DE A^f 1™ il^l^^^^^ vor«,gswelse mittek Orthotitan- 

radikalische Poljroerisation von Methvtaetha^^il*^^^^^^ hydroxylgruppen-tenninierte Vorstufe kann duitdi 
belspielsweise S^e^pS^^^ob ShSwSj^^^ ''^^ Mereaptoalkanols 

samtlichedervorliegenilnErfind^ngz'^Sl^SKu^^^ 

Das transparente Scheiben-Verbundsystein 
Vorteilhafte Eigenschaften 

teVergK^enir^^^^^ 
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Oder StoB zertrOmmen, es erfolgt jedoch kein Absplittem der BruchstQckc Die entstehenden Splitter bleiben 
anderZwischenschichtZhaften. „ . w„.i„,«^c««t».mi. rntn Teil vorteilhafterweise mil kratzfest 

D"aher k6nnen die erfindungsgemaBen |5^«b«n-Verbun«teyste^^^^ Gebauden und Ge- 

ausgerflsteter Oberflache mit Vortea S.cherhemv^^^^^^ 
baudeteilen als Fenster. Schaufenster. T^^ren. Raumteiler. Vit^^^^^^ 

gen und bei M6beln. ferner alien Amn vo^^^^^^^^ Anwendungen usw. 

orfoSSn'^Beispiele dienen zur ErlSuterung der ErHndung: Die Bestimmung der Vtskositat J (ml/g) 
geschieht nach ISO 1628-6. 

BEISPIELE 



A. Herstellung der Elastomeren E 
A-1: 



iO 
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In einem ROhrreaktor mit Schutzgaseinleitung. KQhlmaterial und Rflhrwiderstandsmessung werden unter 

( Argon 

96 g Makromonomeres der Formel I- A (aus Beispiel A-2) 

224 g Butylacrylat 
480 g Butylacetat 

von 433% (nach DIN 53 455). 

A-2: 

Herstellung der Makromonomeren der Formel I - A (Verbindung der Formel I), worin R fiir 
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CH3 O 

CH2 = C- C- 0- (CH2)2 " S - 

steht 

Verwendete Apparatun 

2.1-VierhaIsrundkolben mit Ruhrer. Thermometer, RuckfluBkQhler mit Wasserabscheider. SiedekapiUare zum 
Einleiten getrockneter Luf t. 

Durchfdhning: 
A-3: 

Herstellung des hydroxylterminierten Polymethacrylats. 
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10 0,4gt-Butylperneodecanoatgel6stin 

780,0 g Methylmethacrylat Tropftrichter 1 

16^ g Mercaptoethantrf Tropftrichter 2 
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B. Herstellung des Scheiben-Verbundsystems 
Durch Verpressen 



PatentansprQche 



CH3 

R - (CH2 - C)n - H (1) 
COOCH3 



der M«kSjn5n«^^?*""B Endgruppe steht und n so bemessen ist. daB das Molaewicht 



R O 
CH2 C - COR4 



L 0 (3L) 



worin R4 fOr einen Alkylrest init2-20 Kohlenstoffatomen steht, daretent 
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